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એક પેસે 
જાત કાતનારાખઆન 


કાંતવું એટલે જેમ તેમ કરીને, જ્યારે ત્યારે, રમતાં રઝળતા, સૂતરના જેવા 
તાંતણુપ કહવા એમ નહિ પણુ કાંતળું એટલે ડકાંતવ। પૂર્વેની અધી 
ક્િયાએપ જાણી લેવી અને સ્વસ્થ ચિસતે સરસ, એકધારું, વળદાર, 
નિચસપૂવ'ક સૂતર અપ્સનબહ્ થઈ કાંતવુ', તેતે ફ'કારવું, તેની લ'આઈ 
જાણુવી, તેનું વજન ળાણુલુ', તેની સરસ આંટી ખનાવવી, અને જો 
કેપઇ જગ્યાએ સેપ્કલવુ' હેપ્ચ તેપ સરસ રીતે ગેપ્ડે્વીને તેનપ॥ ઉપર 
ડપાસની જાતની, સૂતરતા અંકની, લ'બપઈ અને વજતની ચિદ્ઠી બાંધવી. 
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દી $ ન'છૂઈશ્ન. પટેલ. 
શ્રી રાષ્ટ્રીય સરંજામ કાર્યાલય, 
મામાની હવેલી, શાઠબનાર, 
અમદાવાદ 


ગૃષ્ટ મુદ્રણાલમ, મુદ્રકઃ પુસ્પોતમ શ'કર્દાસ, રિચીરોડ, અમદાવાદ, 


શ્રા રાષ્ટ્રીય સરંજામ કાયોલય, અમદાવાદ 


મામાની હવેલી, શાકબજાર 
કૉતણુ પીજણુનો સર'જાસ સળવાનુ' અને સૂતર 
વણાવવા આપવાનુ' હેકાણુ', 
સરેજામની યાદી ભાવ સાથે. 
કાંતવામાં ઉપયોગી 


રે. આ.પા. ફે. આ.પ્રા. 
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ગૂઝરતં વિચાવીઈ શ્ંથાણય 
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સ  મ્ૂમાજી 
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પુહ્તવન્‌ ના8 જાતે દ્ાંતનાર૫ ઝોને 
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પ્રાઇડ। ૦-૨૦-૦ 
તાંત દરે તારે કક સાદડી સરફટની ૦--૬-૦ 
કોકર ૦--૧-૬ ચરખો ૬-૧૨-૦ 


અમારે ત્યાં વેચાતી તક 
આવે છે; સાઇકક્ષમાં 
આવતી નથી, 

પૂણી બનાવવામાં સુરતી 
લહાર ગામના ઓર્ડરે। પર્‌ પૂરતું 


લી પોલાદના સળિયામાંથી બતાવવામાં 
વપરાતા સળિયા( સ્પોક )માંથી બનાવવામાં 


રેનો જ ઉપયે।ગ કરવામાં આવે છે; 
ધાન આપવામાં આવે છે, 


નક ટુ સ 
જાતે કાતનારાઓને 

વાવે તેજુ' લણે અને ડાંતે તેલુ' પહેરે 

જે વખતે ચારે બાજુ કાંતવાની પ્રહૃત્તિ સારી રીતે ચાલી રહી છે, 
તે વખતે કાંતનારાઓએ નીચેની બાખતોા પ૨ ખાસ ધ્યાન આપવાની જરર 
છે. જેવું સતર કાંતીએ તેવી ખાદી મળે. સારા સૃતરની ખાદી સારી થરે. 
એટલું જ નહિ પણુ વણામણી ઓઈઇી પડશે. સૂતર ખરાબ હોય તો પૈસા 
પણુ વધારે આપવા પડૅ અને ખાદી પણુ ખરાબ થાય; તેમ જ ડયા (વેસ્ટ) 
વધારે પડે. સારી સોંઘી ખાદી મેળવવાને વાસ્તે સુંદર્‌ મજખૂત સૂતર 
કાદવું જેઈએ. તેમ કરેવા સારુ નીચેના મુદ્દા ૫૨ ધ્યાન આપે!ઃ- 
* સારી પૃણી વાપરવી 
૨. વળદાર, એકધારું અને મજખૂત સૂતર કાંતવું 
* સૃતરને ફાળકા ઉપર વ્યવસ્થિત રીતે ઉતારવું 
. સૂતરને ફૂ'કાશવું 
* જતરનો આંક ન્નણુવેો તથા આંટી યોગ્ય રીતે સાચવવી 

સારી પૂણી 

જાતે પીંજલુ-સતર સારું કાઢવા માટે સરસ પૂણી નેઇએ; એટલે 
“તે પીંજને પૂણી બનાવતાં શીખી લેવું જરૂરતું છે. આથી ખર્ચને પણુ 
ખચાવ ચાય છે, કારણુ “કે માત્ર રૂની કિંમતમાં જ આપણુતે તૈયાર પૂણી 
મળી શક્રે છે. એક કુટુંબમાં માત્ર એક જ જણુ સારી રીતે પીંજવાનું શીખી 
લે તો તે કુટુંબને ઉત્તમ તથા સસ્તી પૂણી મળે અને પૃણી માટે પારકા 
સાસુ જેવું મટે. 
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રખરેખથી પી'જાવલુ*-સારી જાતના રમાંથી ખાસ દેખરેખ નીચે 
પીંજાવીને ઠીક પૃણી મેળવી શકાય. પણુ એમ પારકા પ૨ પૂણી માટે 
આધાર શાખવા જતાં, અનુભવે ન્નેયું છે કે પૂણી ન મળવાથી કાંતવાનું 
અટક#%ી જય છે. 

બજારુ પૂણીઃ-હાલ બજારમાં ઠેકાણે ઠેકાણે વેચાતી પૃણીને મોટો 
ભ્રાગ સિલના કચરા (વેસ્ટ ) તરીકે કાઢી નાંખેલા રમાંથી બનાવેલે। હોય 
છે. તે પૂણીમાંથી કતાતું સૂતર ખાદી વણાવવાને લાયક હોતું નથી. કારણુ 


ન 


ક તે નબળ તેમ જ જઠડપાતળુ નીકળે છે. તેને ડાંતતાં પણુ વધારે વખત 
જાય છે અને કચરો ખૂખ પડતો હોવાથી સરવાળે મોંઘું પડે છે. 
પી'જરાએ તો આજે ગોદડાં ગાદલાં માટે જ રૂ પીં'જ જણે છે; એટલે 
તેમની પાસેથી સારી પૂણીની આશા રાખવી નકામી છે. પૂણી સારુ તેઓ 
પી'જે છે તો પણુ વધારે ક્રમાણીના લોભે વધારે પૂણી બનાવવા ગમે તેમ 
પીંજ નાંખે છે; અને પરિણામે પૃણીી કાંતવા લાયક બનતી નથી. 

સિલની પૂણીઃ-કેટલેક હૅંકાણે મિલમાં ખતેલી પૂણી વેચાય છે, એ 
એક અનિષ્ટ છે; તેને આપણે પોષવું ન જઇએ. શુદ્ધ ખાદી જ પહેરવાની 
ઇસ્છાવાળાથી મિલની પૂણી ન વપરાય. 

આખી વણાટકળાનું મૂળા પીં'જણુકળા છે, મિલની પૂણી વાપરવાથી 
તે કળા નષ્ટ થાય છે અને કેટલાએ ગરીખોની શેજી નાય છે; એટલું જ 
નહિ પણુ આપણે પરદેશી સાંયા ઉપર આધાર રાખતા થઇ જઇએ છીએ. 
રવાશ્રયી કાંતના૨ કદી આવું પરાવલ'બન ન રાખે. 

આથી સાર કાંતવા ઈચ્છનારે પોતે જ પીજ્વાનું રાખવું જઇએ. 
એકલ માણુસને માટે હાથપીજણુ અને કુટ્ટુ બતે માટે સધ્યમ પી'જણુ 
અનુકૂળ પડે છે. 

પૃણી બનાવવામાં કયી ભાતનાં કપાસ અને ર્‌ સારાં, તથા પૃણી 
કેવી રીતે રાખવી તે પ્ર. ૧૧-૧૧ ઉપર જણાવ્યું છે. 

વળદાર, એકધારું અને મજબૂત સૂતર 

પૂરતો વળઃ-તાર કાઢતાં કાઢતાં સૃતરને પૂરતો વળ મળતો રહેવો 
નેઇએ. તાર ખે'ચ્યા પછી વળ દેવો નહિ. પૃણીમાંથી તાર જેમ જેમ 
નીકળતો જય તેમ તેમ પૂરો વળ મળતો જાય તે રીતે કાંતવું, જેમ જેમ 
તાર નીકળતો નય તેમ તેમ વળ ચડતા જ રહેવો જેઇએ. તેમ કરવાથી 
સૂતર્‌માં વળ ખેસીં ન્નય છે, અને તે સહેલાઇયી મૃજખૂત તથા સરખુ 
નીકળે છે. 

પૃણીમાંથી થોડા રૈસા ખહા૨ નીકળ્યા પછી તેને થોડે વળ આપીને 
દોરા જેવું કરવું અને તેવો તાર લાંમા ખે'ચ્યા પછી ખે ચાર ચક્કર ફેરવીને 
તેને વળ દેવો એ ખરાબ રીત છે; તેથી સૂતર ડાચું' થાય છે, તેમાં ગાંઠ 
ગળકૂા પડી નય છે, અને તે વણુવામાં તાણા તરીકે નકામું પડે છે. તેના 
ઉપયોગ માત્ર વાણામાં જ થઈ શકે, તેમ ૭તાં ખાદી નખળી થાય. નને 
તે સૂતર વધારે કાસુ' હોય તો તે પાટી કે શૈતર[% બનાવવા ખપ લાગે. 


પૃ 


એષા વળવાળાની જેમ વધારે પડતા વળવાળું સૂતર પણુ ખરાબ 
ગણાય છે. તેમ કરવાથી સતર બટકફણું ( બરડ ) બતી જય છે, ખૂબ તૂટે 
છે, તથા તેમાં આંકડીઓ ( આમળા ) પડી જય છે. આતે લીધે વણુવામાં 
વારવાર તૂટવાથી ખૂખ મુશ્કેલો પડે છે. 

એકધાર:--સતર નજડાદમાં અને ગાોળાઇમાં એકસરખું જ આવવું 
બેદએ. તેથી એક પછી એક ક'તાતો તાર સરખો જ નીકળ તે ઉપર ખાસ 
લક્ષ આપવું ન્નેઇએ. તાર કાંતતાં વચ્ચે લાળ જેવું પાતળુ, કે કકડા પરના 
સતર કરતાં જાડુ, અથવા ફ્રેદાવાળુ' કે ગાંઠગળફાવાળુ' આવે તો તેટલે 
ભાગ તોડીને કાઢી નાખવો અને ખે છેડા સાંધીને એકસરખો તાર કાંતવે. 

વચ્ચે વચ્ચે લાળ જેવું સૃતર હોય તો તે વણુવાના કામમાં ન આવે. 
અને ગાંઠગળકૂાવાળું' સૃતર્‌ પણુ મજખૂત હોય તો જ, પાટી અથવા રેત- 
ર્‌જમાં વાપરી શકાય. તેતી ખાદી સારી ન બને. 

એકધારા સૂતરની પરીક્ષાઃ-સતર એકધારું આવે છે કે કેમ તે 
જાણુવા માટે નીચેની રીતે થોડા દિવસ સુધી તપાસતા રહેવું. આમ કરવાચી 
સારું પરિણામ લાવી શકાશે. 

દોઢ ફૂટ લાંખું તથા નવથી ખાર ઈચ પહોળું એક પાટિયું અથવા 
પૂદુ લઇ તેને કાળું રંગવું અથવા તેની બધી બાજુ કાળા કાગળ ચોઢી 
દેવા. તેના ઉપર પોતે કાંતેલા સૃતરના પચીસેક આંટા વચ્ચે જરા જરા 
જગા ર।ખીને લાંખે પને વીંટવા. બીજે દિવસે કાંતેલા સતરના તાર તે જ 
પાટિયા ઉપર થોડી જગા છોડીને પહેલાંની રીતે વીંટવા. આ પ્રમાણે બે 
ત્રણ દિવસ તાર વીંટીને દરેક દિવસે તારના સરખાપણામાં કેટલો સુધારો 
ચયા છે તે તપાસવું. જેમજેમ નવું કાંતતા જઇએ તેમતેમ છેક પહેલાંના 
તાર પાટિયા ઉપરથી ઉતારતા જવું અને તે જગાએ નવા તાર વીંટવા. 
ક્રોઈ પણુ વખતે પાટિયા ઉપર એક પછી એક એમ ત્રણુ દિવસના તાર 
રાખવા નેઘ્ઠએ. જેથી આગલા દિવસ કરતાં સતરમાં કેટલો સુધારો થયો 
છે તેની ખખર પડે. આ રીતે તપાસતાં જે ખામીએ જણાય તે કાંતતી 
વખતે પખ્યાન રાખી દૂર કરતા જવું. થોડા દિવસ આમ ફરવાથી સરખું 
સૂતર કાઢવાની ચીવટ આવરે, અને આંખને તેની પરીક્ષા પડી જશે. 

મજજબ્તી:-સતરની મજ્ખૂતી તપાસવા માટે બન્ને હાથની ચપટીમાં 
તેને પકડીને ખે'ચતાં રીસું સૂતર જલદી કસર નય છે, પણુ સારું અને 
મજખૂત સતર ખેચવાથી થોડું લંબાય છે અને પછી અવાજ કરીને તૂટે છે. 


હુ 


વધારે પડતા વળવાળ સતર લખાતું નથી પણુ ખે'ચતાં જ બગકી નય 
છે. એથી ફ્‌ોસું તથા બટડણું સૃતર્‌ વણુવામાં સારું નીવડતું નથો. 
૧૦૦ ડસનુ' સૂતર સારં ડહેવાય 

ઝીણું સ્રતર કાંતવા માટે સારી જ્તનું ર્‌ વાપરવું. હલકી ન્નતના 
રૂમાંથી બારીક સતર કાઢવાને! પ્રયત્ન કરવો નહિ; કારણુ કે તેથી સતરમાં 
કસ રહેતો નથી અને મહેનત નકામી ન્નય છે. રૂની નનત (જુઓ પૃ.૧૦-૧૧) 
ઉપર તેમાંથી કાઢવાના સતરની બારીકાઈનો આધાર હોય છે, ટકા 
તારવાળી ન્નતના રૂના સ્તરનો આંક બહ ન નીકળી શકે. 

ઉપર્‌ જણાવ્યું તેવું સારં સતર કાઢવા માટે કાંતતી વખતે કઈ 
ખાખતો તરક ધ્યાન આપવું જેઈએ તેની માહિતી પ. ૧૧ ઉપર આપેલી છે. 


સૂતર ઉતારવા વિષે 


અટઢેરણ:-ત્રાક ઉપર અથવા તકલો ઉપર સતરેનું કોકડું બરાબર 
ભરાયા પછી તે સૃતરને નીચેની રીતે ઉતારીને આંટી કરવી. 

રે'ટિયા ઉપર કાંતેલું સ્તર ફાળકા પર ઉતારવું અને તકલી ઉપર 
કાંતેલું સૃતર અટેરણુ પ૨ ઉતારવું સહેલું પડે છે. તેથી રે[ટિયો ખરીદનારે 
ફાળક્રો અને તકલી ખરીદનારે અટેરણુ ખરીદવાની જરૂર છેં. તકલીની 
જેમ અટેરણુ સાદું અને દરેક જગાએ પાસે રાખવામાં સગવડભરયું છે. 

અટેરણુની લ'બાઈ એક ફૂટ હોવી ન્નેઇએ; તેનાથી નાના કે મોટા 
કદનું રાખવું સલાહકારક નથી. અટેરષણુ પર્‌ સૂતર ઉતારતી વખતે વચ્ચે 
ન્નેગ ( ચોકડી ) પડે એ રીતે ઉતારવું. જે છેડેથી શર્‌ કયું એ છેડે પાછો 
તાર આવે ત્યારે એક તાર ગણીને કુલ ૩૨૦ તારની આંટી ઉતારવી. 
એક ન્નેગ પુરો પડે ત્યારે એક તાર થયે! ગણાય. 

ફાળકેઃ-ફાળકાનો ઘેરાવા ચાર ફૂટનો રાખવો નેએ; તેથી નાને 
મેટા ઘેરાવો ન હોવો જેઇએ. કાંરણુ કે જુદા જુદા માપની ફાળકીઓ 
વણુકરને અડયણુ કરે અને પરિણામે વણામણી વધારે આપવી પડે. 
ચાર ફૂટના ફાળકાથી આંક કાઢવામાં પણુ અનુકૂળતા થાય છે. 

ફાળકા ઉપર ઉતારતી વખતે ફાળકાનાં પાંખાં પ2સ્પર બરાબર 
કાટખૂણે રહે, એટલે કે ફાળકો બરાબર ચોરસ બની રહે એ રીતે ઊભો 
રાખવો. તેના ઉપરતા ભાગની પટીમાં એક કાણું હોય છે, તેમાં કાગળની 
ભૂ'ગળી કરીને ખોસવી જેથી ઉતારતાં ઉતારતાં તાર ગણતાં ફાવે. ફાળકાનાં 
પાંખયાં ખૂબ લીસાં હોવાં જેધ્એ. પણુ તે લપટાં ન હોવાં જનેઇએ. 


ધ 


સૃતરતેો તાર ત્રાકતી સીધમાં રાખીતે ખે'ચવાથી સૂતર સહેલાઈવી 
ઊકલે છે. તારને છેડો ફાળકાને ખાંધ્યા પછી ફાળકો ફેરવતી વખતે તારને 
ચપરીમાંથી પસાર થવા દેવે, જેથી સૂતર ઉપર ૪ીટીકચરોા હેય તે ખરી 
પડે, તેમ જ ફૂાળકા ઉપર વ્યર્વાસ્થત રીતે વી'ટાય. હાથતી ચપટી ત્રાકતી 
સીધી લીટી કરતાં આઘધીપાછી અથવા ઊચીનીચી હરો તો તાર તૂટી જશે. 

કાળકા ઉપર તાર ઉતારતાં ૧૬૦ તાર થાય ઝટલે નડા દોરાનો 
કૃ જૂની માળનો નાનો કકડા લઇ તેની એક લટ ખાંધી લેવી; અતે 
પ્રી આગળ તાર ઉતારવા. 

એ રીતે ૧૬૦ તારની ચાર જુદી જુદી લટો કરવી, લટ ખાંધવાને 
દોરા ખે'ચીને સખત બાંધવો નહિ. કારણુકે વણુતી વખતે સૂતરને પલાળવું 
પડે છે ત્યારે સખત ગાંઠવાળોા અતે આંટી બનાવેલો ભાગ પલ્ળતો નથી 
તા2 તૂટી નનય છે. 

ફકારવા વિષે 


પલાળવુ'-અટેરણુ અથવા ફાળકા ઉપરના સ્તરને મોંમાં પાણી 
ભરી તેતી ફૂ'ક મારીને ભી'નવવામાં આવ છે તેને ફૂ'કાર્વાતી ક્રિયા કહે 
છે. પણુ સૂતરના ફાળકા અથવા અટરણુતે પાણીમાં ડુબાડીને પલાળવાથી 
કામ સારં થાય છે. પાણીમાં પલાળતી વખતે સતર ઉપર હાથ 
ફેરવવાથી જલદી પલળી જાય છે. પલાળ્યા પછી ફાળકે ખૂબ ફેરવવો અને 
પાણીનાં બિ'દુ સતર ઉપર રહેવા દેવાં નહિ: નને તે રહેશે તો સૂતર પીછું પડી 
જરો. આમ કર્યાં પછી ફ્રાળકાને માત્ર પવનથી જ સુકાય એમ છાંયડે 
મકવા. તચ્ક મકવા નહિ. સૂતર પુરું સુકાય નહિ ત્યાં સુધી તેતે ફાળકા 
ઉંપર્‌્થી ઉતારવું નહિ. 

અટેરણુ ઉપરના સૂતર વિષે પણુ ઉપર પ્રમાણે જ સમજવું. 

આંટી બનાવવી:-ફાળકા પરથી ઉતારેલો સૂતરતે હાર સાચવવા સાર્‌ 
તેને આમળીને ગડીદાર આંટી બનાવવી ન્નેઇએ. એટલે ફાળકા પરથી ઉતારેલી 
આંટી પોતાના રાના હાથે ભેરવીને જે બાજુ આંટીમાં એની મેળે 
વળ ચડે તે ખાજીનો વળ દેવે. પછી વચ્ચેથી ખેવડી વાળવાથી ઊલટા વળ 
ચડશે, એટલે હાર કોરડા જેવો કડગ્‌ વણાઈ જરે. તેનો એક છેડો બીન્ન 
છેડાના નાકામાં પરોવી દેવો એટલે આંટી તેયાર થઇ. તે આંટીને પહી 
કપડામાં લપેટીને બીજ આંટીઓ ભેગી બાંધી શખવી, એટલે આંટી ગ'દી 
નહિ થાય અતે સુતર સચવાઇ રહેશે અતે ફીસું' નહિ પડે. 


દ 


સૂતરને આંક કાઢવા વિધે 


આંડઃ-ઉપર પ્રમાણે બનાવેલી આંટી ન્નેખતાં શેરમાં જેટલી 
આંટીઓ તળે તેટલા નખબરનું તે સૂતર ગણાય. દા૦ ત૦ શેરમાં જે સ્તરની 
૬૪૦ તારની ૧૬ આંટી તળે તે સતર ૧૬ આંકનું ગણાય. દરેક આંટી 
૬૪૦ તારની હોય તા જ આ હિસાબ ખરે છે એ ભૂલવું નહિ. 


૧૦૪ થા 


આંક ગણવાની ખીજી રીત એ છે કે એક આંટીને નજ્નેખતાં તેનું 
વજન જેટલી આની યાય તેટલા વડે ૬૪૦ ને ભાગવાથી જેટલે। ભાગાકાર 
આવે તેટલો સૃતરતેો આંક જાણુવો. દાન ત૦ આંટીનું વજન ખે 
તોલા એટલે ૩૨ આનીભાર હોય તો તેના વડે ૬૪૦ તે ભાગતાં રન 
આવે. તેથી સૂતર ૨૦ આંકનું છે એમ ગણાય. 


ઉપર્‌ જણાવેલી ખેમાંથી કોઇ પણુ રીતે આંક કાઢી શકાય. પણુ 
આઔઓજ રીતમાં આનીમાં વજન કાઢવાનું હોવાથી ઝીણાં વજનેોની જરૂર 
પડે છે. ન્યારે પહેલી રીતમાં તેની જરૂર ન હોવાથી તે રીતે આંક 
ક્રાંઢવો સહેલે। છે. 

તકલીના સૂતરની આંટી ૩૨૦ તારની હોવાથી ખે આંટીની એક 
આંટી ગણીને ઉપરની રીતે આંક કાઢવો. 


"ખાદી સારી બનાવવી હેય તો સૂતરની ખધી આંટી સરખા જ 
આંકની હોવી ન્ેઇએ. જુદા જુદા આંકનું સૂતર ભેગું ક?વું નહિ. જેટલા 
આંકનું સૂતર કાંતવાનું રારૂ ક્યું" હોય તેટલા જ આંકનું એક તાકા જેટલું 
સૂતર તેયાર થાય ત્યાં સુધી કાંત્યા કરવું. બીન્ન તાકા માટે કાંતતી વખતે 
તે જેવો ઝીણાજાડા કરવે! હોય તે પ્રમાણે આંક રાખવા, પણુ ઝીણું 
સૂતર કાંતવાની હોશે રોજ જુદા જુદા આંકનું સૂતર કાંઢતા ન જવું. જુદી 
જુદી આંટીના આંકમાં મોટા તફાવત હશે તો સતર વણી નહિ શકાય 
અને વણાશે તો પણુ ખાદી સારી નહિ થાય. થોડે થોડે દિવિસે સતરનેો * 
આંક કાઢતા રહેવાથી એકસરખું સૃતર કાઢવું સુમમ થાય છે. 

સૂતરની સાચવણીઃ-ખધી આંટીઓને કાગળમાં અથવા કપડામાં 
કશ્પેટીને બ'ડલ કરી રાખી મૂકવી, તેને ખુલ્લી અથવા રખડતી ન રાખવી. 


એક જ આંઢટીમાં જુદા જુદા કાંતનારનું સૂતર ઉતારવું નહિ. દરેક 
કાંતનાર પોતાની આંટી જુદી જ ઉતારે અતે બડલ પણુ જુદાં જ કરે. 


બ 


ખાક 


સાંધઃ-સતર ફાળકા પર ઉતારતાં તૂટે તો ખે છેડાની ગાંઠ વાળવી નહિ; 
પણુ તેમને ભેમા કરી ચપરી વડે વળ ચડાવી ચાલુ તારની સાથે આમળવા. 
આ કિ્યાને સાંધ કહે છે. તે પાકી બનાવવી, કાચી સાંધ ઉબળી નનય છે 
અને ફરીથી સાંધવી પડે છે. દરેક કાંતનારે સાંપ્ર કેમ કરવી એ તો પણેલું જ 
શીખી લેવું. નને સાંધ બરાબર નથી હોતી તો વણાટમાં પાંજતી વખતે 
ખધી સાંધો ઊકલી જાય છે અને વણામણી ભારે પડે છે. 


કાંતતાં કાંતતાં ચતર તૂટે તો છેડા પરતો વળ કાઢી નાખી બન્ને 
છેડાના સામસામા રૈસા મેળવીને વળ દેવો અથવા પૃણી ઉપર તારનો 
છેડો મૃ્ીને નવો તાર શરૃ કરવો. 
કોઇ પણુ કારણે સતરની ગાંઠ ન જ વાળવી. 
જૂ જૂ ૭ જ 
તાકા માટે જેદતું સૂતર 
ખાદી વણાવવા ઈચ્છનારે તીચે પ્રમાણે વજનનું સૂતર ૧૬ વારના 
તાકા માટે વણાવવા લાવવું. 


આંક પને પને પને પને 
કા ૩૦ પચ ડદ૬ૃષઘચ ૪૫ ઇચ ૫૦ ઇંચ 
દથી ૮ પ શેર દ શેર -- 

૮થી ૧૦ ફા. પા ,, -- 
૧૦થી ૧૨ ૨ ,, જા।ત ,, પા શેર ૬1 શેર 
૧૨થી ૧૬ કેક કર મ. પા 
૧૬ થી ૨૦ સઝ -- ૪ ,, ૪ ,, 


ઉપર્‌ જણાવ્યા કરતાં વધારે તૃતર હશે તા તાકાની લખાઇ વધારે 
ચશે. ૨૨ થી ૨૫ વારતે તાકે કરાવાય તો વણુકરી ઓછી આવે છે; 
તેથી સૂતર વધારે અને સારું લાવવું. 


નાડા સૂતરમાંથી મોટા પનાની ખાદી ખની ન શકે. તેમાંથી તો 
પહેરણુ, ટોપી, ચાદર વગેરેના ઉપયોગમાં આવે તેવીજ ખાદી થઇ શકે. 
ઝીણા સૂતરમાંથી લાંબા પનાતી ખાદી બનાવરાવવી સારી છે. 


વણૂકરીના દરતે! આધાર સૂતરના આંક, જાત તથા ખાદીના 
પના ઉપર રહે છે. 


૧૦” 
સારાં સાધને 
કપાસ 


૧, કપાસના રૈસા લાંબા હોવા જેઈએ અને તેની કુમાશ ખહુ સમ્સ 
ન્નેઇએ. રેસા બીથી જરાક ખે'ચતાં છૂટા પડતા હોય તો તે કપાસની 
મજખૂતી ઓછી સમજવી. 


ર. કપાસ લેોહતી વેળા તદ્ન સ્વચ્છ હોવો નેેઇએ. 
૩, સડેલા બીવાળા કપાસને ઉપયોગમાં ન લેવે।. 


૪. ગમે તે કપાસમાંથી ગમે તે આંક ન જ કઢાય; આ સાર્‌ તીચેને કોઠો 
યાનમાં શાખવે. 


























કમ કપાસની ન્નત ત'તુતી લંબાઈ જી 
વૃ દેવકપાસ કેડે 4 ૧ ઇચ છપ-૬%૪૦ 
ર૨ | આંધ્ર પટશાલી ... ... $ ,, | ૪૦-૦૦ 
જ કમોરિટ 4. 5 1, ૪2359 
૪ [હિરવણી ... ... ૧,, | ૨૦-૫૦ 
પ સસ્તી.. ... ..] ૧,, | ર૦૪૦ 
૬ ભરૂચી.. ... ... છ ,, | ૧૨-૨૦ 
છસો ... .. મા, | ૬-/ 

ર8 કામ મી જિ દિ લિ રી ૦-૧૨ 





» આ સથાળા નીચેના લખાણમાં મુંબાઇ ઉપનગર જીટલા સમિતિ 
તરફથી બહાર પડેલા “ ખાદી-રહસ્ય માંથી ફરેલા ઉતારાનો સાભાર 
નિર્દેશ ડરવાની રજન લઇએ છીએ. પ્રકારાક 


-: ૭ #% ;૦ 


ન” 
છ 


“જ .૮ ૦ $હ# 


૧૬ 
૧55૮4૧. 


ર્‌ 

લેોઢ્વાના કારખાનામાં લેઢેલા કપાસનું ર્‌ સારુ હોતું નથી. 

ખઠુ દાબી દીધેલું રૂ સારું પીંજતું નથી. 

કચરાવાળા રૂની પૂણીમાં કીટી રહી જાય છે તે છેવટ સુધી હેરાન કરે છે. 
રૂમાં ભેજ હોવો ન જઇએ. 

બતે યાં સુધી રૂને હાથયરખા પર લોઢીને તરત જ પીંછી લેવું. 


પૂણી 

તદ્‌ન સફેદ હોવી ન્નેધએ. તેમાં કીટી-કચરોા બિલકુલ ન હોય. 
બધી પૃણી એકસરખી અતે વ્યવસ્થિત ગોદવીને પડીકામાં બાંધેલી 
હોવી ન્નેઇએ. 
પૂણી ખહુ કઠણુ ન હોય તેમ તદન લૂલી ન હોવી જઇએ. 
ઝીણું સૂતર કાંતવા માટે બહુ નાની, પોચી પૃણી ન્નેઇએ. 
પૃણીના રેસા ઊબળી ગયેલા ન હોવા ન્નેઇએ. 
ફલી ગયેલી પૂણી લગભગ નકામી થઇ પડે છે; તેથી કાંતતી વખતે 
ખધ્રી પૂણી બહાર ન રાખવી ન્નેઇએ; એકેક પૃણી પડીકામાંથી 
ખહાર કાઢવી જેથી બધી પૂણીને હવા ન લાગે. 
પૂણીને એક પેટીમાં મૂકી તેના દરેક થર ૫૨ કાગળ મૃષ્ઠી પછી ખીન્ને 
થર ગેોડવવાથી તે સારી રીતે સચવારે. 

રૈંટિયે 
ચક્ર બરાબર મધ્યમાં હોવું જેઇએ, અને મૉંઢિયું ચક્રની બરાબર સામે 
મધ્યમાં ખેસાડેલું હોવું જોઇએ. 
ચક્નાં પાંખિયાં મજખૃૂત અને અશડાય નહિ તેવાં હોવાં ન્નેઇઇએ. 
ત્રાકતે ગરેડી હોય તો તે ખરાબર બધ બેસતી હોય. ત્રાક તદન 
મરખી, સીધી અને સહેજ પણુ વળાંક વરની અતે થરડાય નહિ 
તેવી હોવી જેઇએ. 
રેંટિયો તદન સ્વચ્છ રાખવો જેઈએ અને ચક્ર ડ્રેરેવતાં ભારે પડે તો 
તેમાં તેલ પૂરવું જોઇએ. 


૧૨ 


ઝડપ 

શરૂઆત સારી ઝડપ 

કપાસ લેોહવે ૧ કલાકે ૧ શેર પા શેર 
પીંજવું ( હાથપીજણુ પર ) ,, પ તોલા ૧૦ તોલા 
(પૂણી બનાવવા સાથે) 

99 (મધ્યમ 22 29 , 22 ૧૦ 93 27 
કાંતવું તકલી પર 3 ૫૦-૬૦ વાર્‌ ૧૫૦ વાર્‌ 
ર્‌ટિયા પર 4, ૧૫૦-૨૦૦, ,, ૩૫૦ ,, 


દરેકને કેટલી ખાદી જેઇએ ? 


વસ્તુ નગ| દરેકમાં | કલ વાર 








આટલી ખાદી માટે 











તિયાં મ ક 
કી $ | ૪વાર | ૧૨ ૧૮ થી ૨૦ આંકતું 

ક કઝ ૧,૦૧,૨૦૦ વાર સૂતર 
પહેર્ણુ | ૪ | ૨ વાર ૮ 


ન્તઇએ. તેનું વજન ૬ 
રતલ અને ૩૬॥ તોલા થાય, 





આટઢલું સૂતર કાંતવા માંટે કલાક્રે'૨૫૦ વારની ઝડપ હાય તો ૪૦૫ 
કલાક થાય; અને તેટલા સતર માટે પૃણી બનાવવા પ૬ કલાક થાય. એટલે 
આખા વર્ષના કાપડ સારુ પૂણી બનાવવા માટે અદવાડિયે ૧ કલાક અને 
કાંતવામાં રોજનો ૧ કલાક*બસ થશે. ' 

કેટલું ખર્ચ થાય? 
જતે પીંજીને કાંતનારને. 


ર્‌. આ. પા, 
ર સુરતી, શેર છ, દર ર્‌. ૦-૪૭-૬ ડ૩--પ૫--૦ 


વણુફંમી વારના ૪ આના લેખે પ--૮--૬ વધારેમાં વધારે 
૮--૧૩--૦ 
કુલ વા૨ રર ના રૂ. ૮-૨૩-૦ શલે વારના ર્‌. ૦-૬-૨૬ 
તેયાર પૂણી ખરીદવામાં આવે તો! ર્‌. ર૨-૦-૦ વધારે પડે એટલે 
ખાદીની કિ'મત વાક્ના ૦-૮-૦ પડે. 








